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' Verf ahren zum Leimen von Papier und/oder Karton 



Zusatz zu patent (pat entanmeldung G 4*0 915 VTb/bbc) 

Gegenstand des Patentes • (Pat entanmeldung G 4-0 915 VIb/55c) 

ist ein Verfahren zum Leimen von Papier und/oder Karton in der 
Masse, dadurch gekennzeichnet , daB man anionische, wassrige Dis- 
persionen, die im Emulsionspolymerisationsverf ahren hergestellte 
Kunststoffe enthalten T der Papier- und/oder Kartonmasse zugibt 
und anschliefiend die Kunststof f teilchen durch Alumini umsalzlosun- 
gen bei pH-Bereichen unterhalb 7 &uf die .Faserstoff e in Gegenwart 
sick hierbei bildenden Aluminiumhydroxids niederschlagt . 

In dem Patent (pat entanmeldung G 40 915 VTb/55c) wurde ein 

Verf ahren zum Leimen von Papier und/oder Karton beschrieben und 
Beispiele aufgefiihrt, die es erlauben, mit was sri gen Kunststof f- 
Dispersionen in Gegenwart von Aluminiumsulf at Innenleimungen von 
Papieren in der Masse mit einer ahnlichen Wirkung zu erzielen, 
wie sie Moritz Illig 1807 schilderte, als er Baumharz (Kolophonium) 
mit Soda verseifte und anschlieBend das Harz zusammen mit der ge- 
bildeten Harzsaure mittels Alaun aus der wassrigen sodaalkalischen 
Losung auf die Pasern fallte* Das Verf ahren von Moritz Illig wird 
heute noch in alien papierherstellenden Landern angewandt. 

Auf Blatt 3, Abschnitt 2 obigen Patentes (Pat entanmeldung) wird 
die Oberf lachenleimung von Papieren mit anionisch eingestellten 
wassrigen Kunststof f-Dispersiorien erwahnt* . 

Die Oberf lachenleimung von Papieren war vor der Illig 1 schen Er- 
findung der papierinnenleimung diejenige Leimung, die erst das 
Beschreiben von Dokumenten, Papieren usw* mit Tinte ermoglichte. 

Es werden auch heute noch teilweise hochwertige Papiere der Ober- 
f lachenleimung unterworf en, auch wenn diese Papiere bereits eine 
Harzinnenleimung besitzen. 

Nach dem ersten Weltkrieg begann man in der Pap ierindus trie der 
Vereinigten Staaten Nordamerikas mit der Rachleimung von vor- 
wiegend Druckpapieren mittels der sogenannten Sizepress (Leim- 
pre3se). Diese Rachleimung, die innerhalb der Trockenpartie einer 
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papiermaschine- beispielsweise mittels aufgeschlossener Starke .= 
durchgef iihrt wird, verleiht ,den so ausgbriis'teten papieren ein- 
besseres' Aussehen (iinish) und eine besonders gufce Bedruckbar- 
keit. . . - 

Das Patent V. 1 .. • . (Patentanmeldung G-40 915 VIb/55c) erwahnt 
auf Blatt 5 die Eignung der anionisch eingestellten wassrigen Dis- 
persionen fur die Oberf lachenleimung von papieren ohne weitere ' 
Hilfsmittel, wie auch in Gegenwart von Starke und/oder'Carboxy- 
methylcellulosenatrium. 

In Erganzung des beschriebenen Verfahirens zum Leimen von Papier 
werden einige Beispiele aufgefiihrt, die die Oberf lachenleimung 
nicht in der Masse vorgeleimter Papierbahhen wie auch in- der Masse 
vorgeleimter Papierbahnen in der in der Trockenpartie einer Papier 
maschine aufgestellten Leimpresse beschreiben. 
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Be i spiel 1 ; 

Eine ca. 40 %ige wassrige anionisch eingestellte primare Kunst- 
stoff -Dispersion enthaltend ein Copolymerisat , bestehend aus 
H- # Styrol und Acrylsaurebutylester wird in der Leimpresse 

in einer Eventration von 0,35 % (Rest Kondenswasser) zur Ober- 
flachenleimung einer ungeleimten Papierbahn eingesetzt. Es ist 
zweckmafiig, beim Verdiinnen der primaren, wassrigen Kunststoff- 
Dispersion das Kondenswasser in die wassrige Dispersion einzu- 
riihren, um keine Agglomerate .der Kunststoff teilchen zu erhalten. 
Die in der Leimpresse mit der Dispersion getrankte Papierbahn 
wird nach ihrem Abpressen ihnerhalb der Leimpresse durch. die rest- 
liche Trockenpartie der Papiermaschine gefiihrt und wie iiblich 
auf dem Poperoller aufgewickelt. Die Papierbahn ist vollgeleimt 
und kann mit Tinte beschxieben werden, ohne daB der Tintenstrich 
auslauf t. 
Beispiel 2; 

Vie Beispiel 1, jedoch enthalt die Leimpresse im Liter 6,6 g der 
Copolymerisatdispersion enthaltend % Styrol und 56 % Acryl- 
saurebutylester. 

Die, wie in Beispiel 1 beschrieben, mittels der verdiinnten Kunst- 
stoff -Dispersion oberflachengeleimte Papierbahn zeichnet sich 
durch eine sehr gute Beschreibbarkeit mit Tinte aus. Ihre Tinten- 
schwimmdauer betragt mehr als 50 Minuten. 

Beispiel 5: 

ffie Beispiel 1, dedoch enthalt .1 1 des Inhal*^. der Leimpress^ 
10 g der copolymerisatdispersion enthaltend % Styrol und &r % 
Acrylsaur ebutylester (Hestwasser) . 
Beispiele 4, 5, 6 

Dieselben oberflachenleimungen werden wie in Beispielen 1-5 
durchgefuhrt nur mit dem Unterschied, daB anstelle von Wasser eine 
3 %ige wassrige Starkelosung Verwendung findet. 

Es ist zweckmaBig, diese Dispersionen, die sich wirtschaftlich 
besonders giinstig stellen* zu rwahnen. Durch den Einsatz des 
monomeren Styrols bei der Herstellung des Copolymerisates konnte 

die hydrophobe Eigenschaft des Polystyrols zusammen mit einem ^ 

109876/ 1 ??* _ z». -BADORiei^- 



A 



^GIULINI.g^ _ i, . Q/ 

LUDWIGSHAFEN AM RHEIN 5 I D Z I O yJ H 

polaren Ester ausgenutzt werden, um bereits mit sehr geringen 
- Polymerisatanteilen eine mit Tinte beschreibbare, oberf lachen- 
geleimte Papierbahn zu erzielen. 
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1 • Verf ahren zum Oberf lachenleimen von Papieren in Gegenwart auf- 
geschlossener Starke und/oder celluloseglykolsaurem Natrium in 
wassriger Losung, dadurch gekennzeichnet, daB die Starke 
und/oder celluloseglykolsaure Natriumsalzlosung ein Copoly- 
merisat in Form einer primaren wassrigen Kunststoff -Dispersion 
enthalt. 

2. Verf ahren gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Kunstgtoff-Copolymerisat d^ primaren wassrigen Dispersion 

aus -T^-Teilen Styrol und 39-Teilen Acrylsaurebutylester besteht. 

3. Verf ahren gemaB Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Anteil der Copolymerisatdispersion in einem Liter Leimpressen- 
inhalt 0,33 % betragt. 

4. Verf ahren gemaB Anspruch 3 t dadurch gekennzeichnet , daB der 
Copolymerisatdispersionsanteil in der Leimpressenfliissigkeit 

, nicht hoher als 10 g/1 liegt. 

5* Verfaliren gemaB Anspruch 1-4, dadurch gekennzeichnet, daB der 
wassrige Leimpresseni nhalt ausschlieBlich aus Wasser und Co- 
polymerisatdispersionsanteil in Mengen wie in den Beispielen 
3-4 beschrieben s besteht. 
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